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PatentansprClche 

1, Saure galvanische KupferbSder Ubllcher Zusammensetzung 
mlt elnem Gehalt an organischen Siilfons&uren Oder deren 
wasserlSsllche Salze, die Im MolekUl wenlgstens elnen 
Thioharnstoff rest und wenlgstens elnen Dlthlocarbamln- 
sSurerest besltzen sowle nlchtlonogene Netzmlttel nach 
DBP 1 146 322, dadiirch gekennzelchnet, dafi sle als 
Sulfonsaure elne Verbindiing der Pormel I 

-CHg - (if - CH^ - CH2)2 - NH - g • NH 
. S « C - S - (CHgTj-SO^H S 

Oder II 



^-NH-J-NH-CHg- CH2)2 - M • j - S - iSS&^y^O^ 
S S 

In Hengen von 2 bis 20 mg/l und weiterhln elnen Zusatz 

von 1 bis 20 mg/l von !I3ilokamstof fderlvaten der Formel III 



fx 



wobel Rj - H, -OH, -NOgl Rg - H, -CHyC^; H^ - H^-CHj-CgH^ 
Oder Phenylrest bedeuten, entbalten. 

2« Saure galvanische KupferbHder gemfifl Ansprueh 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi sle als nlchtlonogenes Netzmlttel 
Umsetzungsprodukte von 5 bis 20 Kol Fropylenoxld mlt 
Polyalkoholen Oder Alkanolamlnen mlt mlndestens 3 Hydroxyl- 
gruppen Im MolekUl, die elnen TrObungspunkt tiber 33° C 
aufwelsen, enthalten. 
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Patentanmeldune 

"Saure galvanlsche KupferbBder" 
Zusatz zum Patent 1 l46 322 (DD 128) 

Alls der deutschen Patentschrlft 1 l46 322 slnd saure galva- 
nlschc Kupferb&der (Iblicher Zusanmensetziang mlt elnem Gehalt 
an or{;anlschcn SulfonsSurcn Oder deren wasserlOs lichen Salzenj 
die im MolekUl wenlgstens elnen Uiioharns toff rest und wenlg- 
stcns elnen DithlocarbaminsSurerest besltzen sowie nlchtlono*- 
gene Netzrolttel enthaltenj bekannt. 

Gegenstand der Erflndung 1st elne Verbesserung der saiiren 
galvanischen KupferbHder gemSfl DBP 1 146 322, die den Vortell 
ha ben, dafl die Ansatzkonzentratlonen erhebllch verringert 
werden konnen und die sonstlgen Badelgenschaf ten noch welter 
verbessert werden. 

Die verbesserten sauren galvanischen. KupferbSder geinSB 

DBP 1 l46 322 slnd dadurch gekennzelchnetj dafi ale als Sulfon* 

sBuren elne Verblndimg der Fennel I 

Q-CU^ - (N - CHg - CH^)^ - NH - C - NH 
S - C - S - (CH2)^-30^H S 

- ■ 

Oder II 

(Q- NH-g-NH-CHg- CH2)2 - M - C - 3 - (CH2)^-S0^H 
S S 

in Mengen von 2 bis 20 tng/1 sowle elnen welteren Zusatz von 1 
bia 20 ns/1 an Thlohamatoffderlvaten der Formel III 

P - N - C - NHR^ 
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wobel Rj = H, -OH, -NOg; Rg » H, -CH^, "^2^5 R3 « H, 
-CH^, ~^2% Phenylrest bedeuten, enthalten. 

Die Herstellimg der verwendeten Sulfonsfiuren bzw. Sulfonate 
und Ohlohamstoffderlvate erfolgt nach bekannten Hethoden. 
Die genannten SulfonsSuren der Formel I und II werden ent- 
weder In Form Ihrer SSuren Oder wasserlOsllchen Salze vor- 
zugswelse in Hengen von 3 bis 10 mg/1 als Zusatz zu den 
galvanlschen KupferbSdem Ubllcher Zusammensetzung verwen- 
dot. Der Zusatz an den Thlohamstoffderlvaten der vorgenann- 
ten Formel III, wobel vorzugswelse N-44ethyl-N-Fhenylthio- 
harnstoff elngesetzt wlrd» betrSgt vorzugswelse 2 bis 6 ng/l* 
Dies stent elnen aufierordentllch gerlngen Zusatz Insgesamt 
dar, wenn man berllckslehtlgt, dafl nach dem DBP 1 146 522 
vorzugswelse 100 bis 500 ing SulfonsSure In 1 1 BadflOsslg- 
kclt enthalten slnd. 

Elne vorzugswelse AusfUhrungsform der neuen, sauren galvanl- 
schen KupferbSder mlt den oben genannten ZusHtzen besteht 
darln, dafi sle als nlchtlonogenes Netzmlttel Umsetzungs- 
produkte von 5 bis 20, vorzugswelse 10 bis 15 Hol Propylen- 
oxld mlt Polyalkoholen Oder Alkanolamlnen, mlt rolndestens 
3 Hydroxy Igruppen Im MolekUl, die elnen TrUbungspunkt Uber 
55 aufwelsen, enthalten. Die Henge an den genannten Netz- 
mltteln betrSgt Im allgemelnen 0,5 bis 5 g/1. PUr die 
oben genannten Zwecke geelgnete Netzmlttel slnd belsplels- 
welse 

Polyglycerln + 10 Mol Propylenoxld 

Polyglycerln + 5 Mol Kthylenoxld 
sowle 10 Mol Propylenoxld 

Dlpentaerythrlt + 15 Mol Propylenoxld 

Glycerin + I5 Mol .Propylenoxld 

Glycerin + 10 Mol Jlthylenoxld 
sowle 10 Mol Propylenoxld 

Tk'lSthanolamln + 10 Mol Profqrlenoxld 

-3- 
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Da der TrUbungspunkt hauptsHchllch von der Konstltutlon 
des Netzmlttels und seiner Konzentratlon und weniger von 
dor Badzusammensetzung abbSngt, wlrd er dahlngehend 
deflnlert, daB unter den Badbedlngungen bel elner Badtempe- 
ratur unterhalb von 55® C kelne Ausf Sllungen des Netz- 
mlttels erfolgen. 

Die auf die beschriebene Welse hergestellten sauren Kupfer- 
glanzbKder ergeben auch Im Dauerbetrleb bel 50° C elnwandfrel 
glfinzende und elngeebnete Kupf emlederschlfige . Neben der 
brelten Temperatiirtoleranz zelchnet slch die neue Badzu- 
sammensetzung durfeh elne sehr gerlnge Ansatzkonzentratlon 
des GlKnzers imd Elnebners sowie durch Ihren gerlngen Ver- 
brauch axis. Die angewendeten organischen Ziisfitze lief em 
kelne stSrenden Abbauprodukte, so daB elne fUr Ubllche 
saure Clanzelektrolyte notwendige Aktivkohlerelnlgung ent- 
ffillt. Der Verbrauch an ZiasHtzen steigt nicht lin Laufe der 
Alterung des Hades an. Die Elgenschaften des Elektrolyten 
blelben konstant. Das saure Kupferbad kann femer mlt Oder 
ohne Luftbewegung betrleben werden, was sonst nur bel Ver- 
wendung verschledener Tenslde m6gllch 1st. 
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Belsplel 1 

Zu elnem sauren Verkupferungsbad enthaltend 

210 g/1 Kupfersulfat krlst. 
90 g/1 '^konz. SchwefelsSure 
100 mg/1 CI*" 

1 g/1 Anlagerungsprodukt. von 15 Mol 
Propylenoxld an Dlpentaerytrlt 

werden 6 mg/1 der Verblndung der E^onnel I sowle 2 mg/l 
Phenjrltblohams tof f hinzugef Ugt . 

Man errelcht In dlesem Elektrolyten glSnzende, glatte 
KupferUberzUge auch Im Stromdichteberelch von 1 bis 8 A/dm^ 
imd *Teraperaturen bis 45° C. Das ElnebnungsvermOgen betrug 
bei Anfangsrauhtlefe von oa. 0,8 urn und elner oa. 22 um dloken 
Kupferauflage etwa 60 ^. 

Belsplel 2 

Zu elnem sauren Verkupferungsbad enthaltend 

220 g/1 Kupfersulfit krlst. 
80 sA konz. Schwefelsfiure 
80 mg/1 01^ 

J»5 g/1 Anlagerungsprodukt von 5 Mol ^(thylen- 
und 10 Mol Propylenoxld an Glycerin 

werden 4 mg/1 der Verblndung der Porrael II in Poxro des Natrlum- 
salzes sowle 2 mg/1 N-Methyl-N-Phenyl-thlohamstoff hlnzugeftlgt. 

Dlese Zusammensetzung erglbt bel Stromdlchten von 1 bis 8 A/6n? 
und Temperaturen bis 50° C ebenfalls glatte, glHnzende Kupfer- 
UberzUge mlt 85 ^ Elnebnung bei Anfangsrauhtiefe von 0,8 un 
Und 25 um Kupf erauf lage . 
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Der Verbrauch an Zusatzcn stelgt nicht In Lauf e der Alterung 
des Bades an. Die fUr Ubllche saure Glanzelektrolyte Aktlv- 
kohlenrelnlgung entfSllt. 
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